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La pr^sente invention a poor 6b jet de nouvelles cos^sitions 
cosngtiques. capillaires en particolier pour laques at lotions .de\. 
mises en plis contenant en tant que r§sine' dee copolyndres s^quencfis. 

La Society demanderesse a dgja propose l*utilisation de nonbreuz 
5 polymSres synth§tiques pour la rfialisation de tela types de conposi- 
tion. 

La Soci§t6 demanderesise a en particulier propose 1* utilisation 
de certains polyicdres^ h6t6rpg$nes de nSine que 1 'utilisation de 
certains polym^res homog^es. 
10 La Society demanderesse vient de oonstater qu'il 6tait ggalement 
possible.de r^aliser d*exceilentes cosopositions capillaires et |io- 
tdnment des laques et lotions de mises en plis en utilisant d'autres 
types de polymfires et notamment des polymfireS s§quenc§s et plus 
particulidrenent des polym^ies bi-s6quenc68 ou tri-sSquenc6s,d*un 
15 typ9 particulier. 

Cornme on le verra' plus loin, , ces polym&res prSsentent un tr$s 
grand int§r§t car il suffit de f aire verier la nature des s^quencele 
pour obtenir des polymdres ayant des propri6t6s di££6rentes. 

Cette particularitfi des pbiymSres s6queho§s pr^sente un grand 
20avantage notamment pour la realisation de cbnppsitipns isous forme 
de laques ou de lotions de mises en plis car^ comaie -on le salt, 
certaines sont r6alis§eis en solution aqueuse ou hydroalcoolique et 
d'autres uniqueanent en solution alcoblique. 

On rappellera ci--des80us ce que l'on» doit entendre par pblym&res 
25 sequences; il est en effet bien connu que les dif f 6rerits monomSres . 
entrant dans la realisation de copolymtoes peuvent s'agencer de 
di££6rentes fagons pour conduire A la formation de la chaine poiy^ 
mgrique et d*une £agon g6n6rale, lea proc§dte de pblyia$risatiQn 
pennettent de s'orienter vers l"6btention de tel ou tel ^fpe de 
30polym§res. ; ^ 

Bh particulier, avec un procedd de polymSrisa^tioii bien deter- 
mine, il est possible d*obtenir dis copolymgres dont les motifs 
manomfires sont groupes par esp^ce, ces groupements 6tant designes 
sous la denomination de /sequence" ou encore de •H^loc". 
35 De tels copolymSres sont en general appeUs cQE^olym^res sequen- 
ces. . • 

Les polyxn&res sequences sont en general des bi-polymfiires com- • 
portant deux ou trois sequences constituees ehacune & partir de 
monomSres identiques. 
40 II est bien entendu que le nosbre de sequences pent verier 
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selon les dl££§rentes utilisations envisagSes. 

Dans le cadre de la pr§sente demande les copoiymSres sont des. 
copolymdres bl ou tri-s6quenc6s , c«est-a-dlre que la distribution 
des motifs nonom&res ou des sequences sur la chaine polyinSrique peut 
^ etre representee de la fa9on scfa&natique suivante : 

XXX XXX2ZZ..»ZZZ (1) 

ou de la f agon suivante : 

XXX....XXXZZZ...ZZZXXX...XXX (2) 

La pr6sente invention a done pour 6b jet d titre de produit indus- 
triel nouveau une con^wsition cosmfitique capillaire en parti culler . 
pour laques et lotions de mlses en plis caractiSrisfie par le fait 
qu^elle contient dans \2n vghicule cosmgtique approprie au iDoins un 
copolymdre bi ou tri-s§quencd conqportant d*une part au xaoihs une . 
sequence (A), correspondaint d la fbrmule suivante : ^: 



15 



20 




dans laquelle . t 

Y.represente une. chaine hydrocarbon6ei saituree de 2 a. 4 atoxnes 
de carbone ou une chaine bydrocarbonee de 2 ft 4 atomes de carbohe 
25 interronqpue par des heteroatoaes tels que.le.soufre ou I'bxygtoe, 

R^et identiques ou difffirents reprSsentent un Radical alcoyle. 
de 1 ^ 4 atomes de carbone, 

n est 0 ou 1 et HX reprSsente un acide mineral ou organique pris 
dans le.groiipe constituS par : 1' acide chlorhydrique, I'adde broxa- 
30 hydrique, 1* acide lactique et 1» acide acetique^ 

et d» autre part aii moins une sequence (B) resultant de la poij^neri- 
sation d*un monomdre polymerisable par vole aniqnique. 

De f agon preferehcielle, la sequence (B) , resultant de ia poly- : 
merisatlon d*un monom&re polymerisable par vole anionique peut etre 
35 representee par la fomule generale suivante : . •• / ' 




dans laquelle : 
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R* «at prls dans le groi]^ 'constlta6 par 




\R* xepfgsentant un 



7 



(HX), 



atbnie^ d * hydxog&ne 



(viti) 



(Ix) 



(X) 



-COOR 



-COOH 



\ R" repr^scmtant un 
^ radical milthyla 



dans losqu&ls : R^, R^* n et HX ont la n&ne signification que ci- 
dessus, R^ reprfisente une chalne hydrocaiA>6n6e, saturte de 6 a X8 
atcnnes de carbone, R^ reprSsente un radical mfithyle on gthyle et R^ 
reprSsente iine chalne hydrocarbon§e saturte de 1 A- 18- atomes de 
carbone. ... • . '/* 

Seion une. forme de rfollsatlon pr6ffo$e les radicaux.RJ repr&-*. 
sentent ceux dent les fbrmules sont. donnfies sous (1) ' et (Ix) • 

Disms. une varlante selozi 1 •invention, la sequence (B) r^sulte de 
la poiyinSrisatloh de l^osydB d'^thyldne et peut 6tre. reprteentte . 
par IsLformule sulvantei t 

lit OrCH^-Ka^TOrCH^'-CH^'' ■ ■ ■ — 



Dans une autre varlante sel'on 1* Invention la sequence (B) rfisulte 
de la polymerisation dis= l'h£ixa]B6tI^l--cyeio7trlslloxane ou de i*6cta- 
mSthyl-cyclo-^etraslioxane et pent 8tre representee par la fbznnile .'. 

suivante ; 
MB/8.170 
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Si l*on Be rffdre aux formules Bchfiaiatiqttes (1) et (2) ci- 
dessus les polymtees bi et tri-s6quenc6s selon I'laventim peuveat 
prendre les formes suivantes : . 

(i) AAA-BBB 

(ii) AAA-BBB-AAA OU 
;(iii)BBB-AAA-BBB 

dans iesquelles x la sSguence (ou les sequences) A corre^nd a 
celle de la fonmile I et la sequence {ou les sequences) B d celles 
de la fonnule Ilflll ou IV» 

Paxml les monomferes pouvant conduire la formation dea sequences 
A de formiile I on peut citer les monomSres suivants : 
les mfithacrylates de (N,N-^lro§thylamJjio) -2 ethyls 
di§thylamiiio)-2 fithyle, de^ (N'N-dlm6thylamljio)-2«- MmfJ-^l 
§thyle et de (N|H-di§thylamiTO) -2 «-6thoa^^ fithyle* 

Parmi les roonbmferes pouvant condulre a la formation des.secpienc^s 
B de formnle II on pent citier lest m^nomferes suivants : 

le styrfehe, le mfith^l-^ styrdne, la vinylr^2 pyridine mn chlo- 
rhydrate et son lactate, la vtnyl-4 pyrldliie, son chiorlifdrate et 
son lactate, le para-dimfithylaminostyr6ne, son chlorhydrate et son 
lactate, les mgthacrylates de mfithyle, d«€thyle, de butyle, d'hexyle, 
d'octyle, de lauryle et de stfiaryle, le mSthacrylonitr^le, le . 
vlnyl-2 furane et la N-mfithyl N-lauryi-mfithacrylamide. 

Lorsque RV dans , la sequence B de formule II reprfisaite une 
fonction acide carboxylique, cette fonction pent §tre neatralisge 
a I'aide d*me base min^rale bu organique telle que I'^flBMonlaqpie, 
la monofithanolamine, la dirSthanolamine, la trifithanoiamliie, les 
iso-propaoblamines, la morpholine, l'amino-2 n6thyi-2 propanol-1, 
i'amino-2 m6thyl-2 propanediol-!, 3 bu encore salifiee. aoas forme de 
Bel de sodium, de potassium ou de magnSsium. 

pans une variante prMfireriti^Ile de I'inventlon les foiictloiis 
amines tertiaires des sfiquericeis A de fprmale 1 (i> §taiit €gai a 
- aSio) peurcnt etre quaternisVes a 1 d'un agent de quatemlsa- 

tioh choisi par exemple dans le groupe constitufi par le sulfate de 
dlm§thyle, le bromnre d'ftthyle et le fj-bromo fithanoi. . 
Le pourcentage des fbnctions amines tertlaires quaternis6es 
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peot yarler da 0 % 1 I06 %, le tauac de G[uatenilsatlon 6tant cbol^l 
en fonct^on da la destination du polymfera seqaahcS. 

De inSnp comma la fonmila 1 la montre (n=..i) una partla ou la 
totality des foncblons amines tertlatres des s§quehces' A de formula 
5 I pent 6tre sallflge a l^alde d'un aclde mineral ou organlquei . 

Comma pour les fonctlons amlnesr tertlalres quaternls§es la poox^ 
centage deaf fonctldns sall£16eir ^lit varler de O d 100%. 

Alnsl lea pol]^ras s^guencis falblement quiaternlsiSs bu.sallfies 
seront de preference utilises dans des laques afirosols, alors que 
10 las polYm§ras sgquances plus fortement quaternlsfis ou sallfl^s seront 
de preference utilises dans ded lotions, aqueiises 6u hydxoalcoollques 
da BAlsas en plls. 

Z.es polds moieculalres des polymSres bi et trl-sequences utlllr 
ses selon la presehte Invention peuveht varler dans da larges llmitas. 
15 lis sont generalement fixes en fohctlon da leur destination, c'est-d 
dire solt pour des laques, solt pour des lotions de mlses en piis;. 

Les polymdres bl et trl-sequehces selon la presente Invention 
ont generalement un poidS; moiecKu.alre ccmq;>ris e^ environ 1000 at 
l.OOO.bOOf/mais de preferehce cbn?)ris entre 2000 et 36o«ObO. 

Comme ll a ete Indlque cl-dessus, las coDp<>sition8 se^ l*in- 
veiition peuvent se presenter sous -differehtes formes et notanment 
sous forme de^ lotions de mises -eh pile, sous forme da laques ou en" 
cora sous forme de .cpnposltlons traitantes. 

A. tltre exemple ; une. laqiie aerosol pour cheveux- peut itra 
2S realisee en conditlbnnant dans une bombie aerosol de :0f2 d .5% en . 
poids d^un polymfire sequence selon 1* invention, de 0 a 35% et de 
preference de 0 a 25 % en poids d'un alcool et de 60 a 99,8 % en 
polds d'un gaz propiiisaur llquefie sous presslon, telfque la dlchlo- 
. rodlfluoromethana et le tridilbrpflubromethane e meitfnges. 
30 £n tant qu* alcool, on utilise de prefilrence :l*£^ 

ou 1' alcool isopropyllque; 

Una lotion de mlsa en plls selon l*lnvraUon p^ut etre par. exaifr- 
pie realisee en . Introdulsant dans una solution, a^ueusa ou. I^ydroal-. ]' 
coollque, ayant un tltre de 6 a 60 % eh alc6pl> de .6,^ a 10 % ^ poids 
35 d'un polymere s^iuence selon 1 ^ invention* ;. 

Las compositions cosiojStlquas salon I'lnvehtlpn peuyent . egale- 
ment contenlr das adjuvantis cosmetlques conventloimel^j. te^ que. das 
par f urns, des colorants, deis presarvateurs, des plastif lantp des 
prodults epalsslssants , des . prodults ^anioniques , catlonlques ou non-r 
40 Ibnlques, das silicones pour ameilorer la brlll<uice !C>]a..d/^autras 
MB/S.170 
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rgstnes cosm6tlques • ; * * • ' 

Les eaccellehtes proprl6t§s cb9m§tlgiie8 des' cQnQ>osJ:tlons seibn 
1* invention, sont duas^ 3. la presence d'aii idoin? une sequence de 
fonmile I dans les polymgres bi et tri*&§quenc§s* 
'5 Bn e££et les. essais comparatlfs r6alls6s par la Soci^tS demain- . 

deresse ont pezxai? de montrer que lorsque cette sequence de f onnule 
r etait reii5>lacge par d*autres sequences de structure dlffgreiitesr 
les copolym&res s6quenc€s obtenus ne pouvalent §tre utilises dans 
; des compositions capillaires et notainment dans des . laques ;et lotions 
3^0 de mises en plis du fait de. certaines propri6t§B inboxnpatibles avec . 
ces types de composition. 

Les propri6t§s des polymferes bi et tri-s^uencfis selon.l* inven- 
tion sont en plus d'une excellente solubility et stability dans les 
. vShicules des laques et lotions de mises eh plis^de ne pas 8tre' . 
15 ou d'etre trds faiblement sensibles d l^biuniditd ce qui permet d'6-^ 
viter de rendre la chevelure polsseuse et collante, de former un 
film souple sur les cheveux, les rendant agr^able au tpucher, ce film 
^tant facilenient filiminable par simple brossaqe bu peignage*' " . " 
La prfiseodte invention a ggaliement pour objet un procidS de fixa^ 
20 tion de la chevelure, ce proc6d6 consistant d appliquer une quantity 
suffisante d*une composition selon, 1* invention, d enrouler les che- 
veux .sur des rouleaux de mise en plis et d siScher la chevelure par 
: apport ext^rieur de chaleur pendant un; temps d* environ 3 - d 20 minu- 
.. ■ .tes. ' 
25 Seloh un mode particulier de realisation de ce proc§de la com- . 

position est appliqu^e iinmgdiatement aprds le ringage les cheveux 
. ; ayaht subi un shampooing. 

Bien que le procgd^ de preparation des polymSres sequences: 
. . sbit cbnnu, la Society demanderesse rappelle les prihcipales Stapes 
30 conduisant a leur formation. 

Ces polymerisations sbnt de preference initifies par des amorceturs 
dits "anioniques", qui sont en general des metaux appartenant au 
preinier groupe du tableau p6riodique des elements tels que le lithium,. 
> . le sodium, le potassium, etc. .. ou des composes orgahiques de ces 
35' .metaux.-' • 

On pent par exemple citer des coii?>ose8 tels que le diphenylme- 
thylsodium, le f lubrenyl-lithium, le f luorenyl-sodium, le haphtalfiiie-! 
sodium, le naphtaldne-potassium, le naphtaiene-lithium, le tetraphe- 
nyl-^isodlobutane, le phenylisopropyl potassium. ' . 
40 Le choix des amorceurs de polymerisation est en ef fet trds 
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important cv JLI pexnel: de dftteg^toer la jQtructure du poljn&ce . 
qaeoic^. Atn&i:, le naphl^dnMpdteQ pertoat d* orients la ^IjMxir 
mtton ver^ I'obtentlon 4*tm copol^re *trl*-s6qnenc6*. Par contra, 
le ph&xHsopropyl potassium oa le dipMnylJoethy Imodium permettent 
5 d*orlenter la polYm^risation en vue de I'obtentlon d'mi polyn&re 
"bi««€q[iienc6"« 

Ces reactions de polyi&^risation ccnduisant d la fonnatioii de 
polym^res sgqaencto ont lieu dans des solyants aprotlgues tels que 
par exentple le benztoe, le tStral^drpfurane, le toludne, etc... 
10 D*ime fagon gtofoale, I'obtentim 

tue de.la fafon suivante. Tout d'abbrd, oh prepare une solution de 
l*a3Dorceur dans le solvant chbisi puis l*on ajoute un des xnbnom&res 
deyant conduire d une des deux sequences, aprds. polymdrisatlon de 
oe nonomdre, oh - ajoute le second monomdre devant conduire d la for*. 
^5 nation de 1* autre s^uence. 

Aprds la fin de la polyn^risation, le polymdre 86quenc6 est 
dSsactivd d I'aide de quelques gouttes d'un solvant contenant des 
protons tels que. le in§thanol. . 

Comnie il a §t6 indiqu6 ci-dessus, c'est le cihoix de I'ajaorceur 
20 qui oriente. la fonaation d*un polymdre bi-s£quenc6 ou tri*-sequenc6. 

D ' una f agon 9[^$ralet la.rtection conduisant cl la fomatipn de 
. ces p61yintees.:8jSqumc$8r est effectute:.2l ime .teni>6ra^ 
- 70^0. Ces rdadtions de poiymfirisation en vue de l*bbtentioh de 
polymdres s^quencte, ne peuyent Stre evidemsoent effectutes si Ifiaida 
25 de iaonomdres conportant des hydrbgdnes mobiles , de ■ tels monomdres. 
pouvant 6tre par exeinple des acideSf des amides, non substitufis . . 
sur I'azote, dflfS Ucools, dies composes contenant des hydrogtees 
carboayliques etc... 
Sn consequence, si l*on desire obtenir des polymdres sequences 
^ cooqportant dans une de leurs. sequences, des. fonctibns acides, etc«l..,. 
il est necessaire de partir de monoiBdres pouvant cohdhiire oltfoiea- 
rement par rfoction chimique, d la formation de ce type de fonctioh. 
bans ce but, oh peut par exemple partir de monomgres pbss6dant une 
* fonction ester. Eh effet, par hydrolyse, il est possible d'obtenlr 
^5 les acides correspondants • 

One telle f agon de proc6der pieut iStre enployiSe lorsque 1 ^ cm . . 
desire obti^r des sequences constitutes par des restes acide miStha- 
cryllque.; 

Dans le but de mieuz faire.'coiqprendre 1 'invention on. va dficrire 
40. maintenant ft titre d* illustration, et sans aucun odtactdre limitatif. 
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plusieurs exenples de preparation de polymferes sfiquencfis, ainsi que 
plusieurs exemples de composition cosmfitigue les ccntenant. 

EXEMPLES DE PREPARATIOM 
Copoivmferes bi-sgguencgs 
iBxemDles 1 - a j • 
BCBMPLB 1 . Preparation d'un poivmSre : 

mgthacrvlate de l iaurvle- mfithaervlata da 
W.H-diin6t> iY;iaiiHT.»-' > gthvla 
Dans un ballon de 4 litres, muni d'un agltateur. a4canique, d'une 
ainpoule h brome, d'un tube adducteur d' azote, d'un tube piongeant 
capable de rfialiser des prfiiavements du melange rfiactlohnel et d'u:-. 
thermomatre, on Introduit 2 litres de t^tralgrdrofurane diatillfi 
anhydre. Le ballon est alors refroldi & une tempgrature de - 60»C, 
4 I'aide d'un melange carboglace-mSthanol. 

i.' ensemble de I'appareil se trouve sous atmosphere d- azote, 
soigneusonent purifig; par ohauffage i 400 'C en prisence de feullles 
de cuivre, le courant d ' azote dtant figaleinant purififi par passage 
sur de la potasse anhydre et sur du perohlprate de inenn6siun anhydre. 
. Par 1 'ampoule h brome, on ajoute goutte a goutte, sous agitation.' 
20 12.5 ml d'une solution de diphfinylmethyl-soditm dans du tStrahydrp- 
furane (0,8 mole par litre), puis; on ajoute toujoura aou^ .agitationi 
100 g de m6thacrylate de lauryle pur en 15 minutes. 

Aprfea agitation, on ajoute alors en 15 ninutes egaleoent, I la 
msme tenqpfirature (-WC) . lOO g .ie mfithacrylate de ». H-dim6thylami- 
.25, no-2 ethyle. 

La tei^rature monte Iggferement et dSs qiie I'exothermicitg de la 
polymerisation s'estoppe, on desactive le polyin6re bi-s6quence dont 
les deux sequences sont constituees par le polymethacrylate de lau- 
ryle et le polymethacrylate de H.»-dimethyl-amino-2 ethyle. En gen6- 

30 ral cette demiare etape est realisge a I'aide de quelques gouttes 
de methanol. La solution deyient alors pratiquement Incolore. oh 
distille le tetrahydrofurane et le polymare reaiduel est dissous 
dans du chloroforme puis pr6cipite par de 1 'ether de petrple. Apris 
deux dissolutions dans le chloroforme et deiix precipltatione dans 

35 l.'ether de p6trole le polymSre est seche sous press ion reduite. 

On obtient ainei le polymfere bi-sequence attendu avec un r^hde- 
nent de 80 

>.= „^ 'analyse eiementa ire montre que le jtolymare est constltbe de ' 
45 % de polymethacrylate de dimethylaninS-2 ethyle et^ 55 « de 
polymethacrylate de lauryle en poids «5 ae 55 % ae . 

80.000."*"* 'noieeuiaire moyenne caleuiee dans le toludne a ete de , 
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Ce polyindre bl*s6guenc6 est soluble dans le mfiiange Fr§on 
n/12 (60/40) 7 il est de plus soluble dans l*aicooi absolu. . 

Ce poiymgre bi-s6quenc6 peut fitre quaternis6 par le salfate.de 
dlm^thyle at le polymdre ainsi obtenu est ggalement soluble dans les 
5 FrSons et I'alcool aJjsolu ainsl que dans le. melange alcool-eaa 50/50 « 
. Exen^les 2-8 (voir tableau I) . 

Ces polyBidrea bi-*s6quenc6s figurant dans le tableau 1 ont.6t6 
pr§par§s selon le mime mode op^ratbire tel que dicrlt ci-dessus a 
l^exen^le i. 
. 10 Copolyndres tri-s6qtfetfc63 

Exeinples 9 12 (voir tableau II) . . 

' Ces polymSres tri-s§quenc6s figurant dans 1^ tableau II ont 6t6. 
pr^parjgs selon le. mSsie mode op6ratoire tel que ddcrit cfl-dessus ft 
l"exeii^le 1, . . 
15 Ck)polymares quatemis6s ou salifi6s 
Exemple 13 

Dans un ballon de 500 ml on introduit 200 g de t^trabydrofurane 
distill^ , anhydre et 40 g de polymdre s6quehc$ obtenu s^lon l*exeii^le 
. 2. Aprto. dissolution CKiiqpi^te du op^ on introduit 3|2 g de 

20 sulfate dei dimiSthyie di^tiiu et la solution est agitte pendant . 

24 h a la teii^§rature asobiante. On distille ensiiite le tdtrabydbrof^ 
rane sous jpression r6duite..; 

On cbtient ainsi avec un icendement de .95% un polymSre s6^^ 
constitu^ de 27,9% de mfithacrylate d^hescyle, 55,6 % de m6ttiaczylate 
25 de N,N-dim6thylamlno-2 €thyle et 16,5% de mSthacrylate de H,N-diffl6- 
thylamino-2 ^tbyle quatemisg a i*aide de sulfate de dinfithyle. 
Exemples 14- 21 (voir tableau III) 

Ces polymdres quatemiste figurant dans le tableau III ont .6t6 
pr§par6s selon le mfime mode op6ratoire tel .que dficrit pi-dessus A 
30 I'exen^le 13. 

Bxenples 22 et 23 (voir tableau III) 

. Ces polymdres salifi^s ont $galement etfi pr£par6s. selon le n£me 
mode bp§ratoire tel que d^crit d 1' exemple 13 ci-^dessus. 
Dans le tableaulci-aprds t 
35 Lea eatalyseurs utilises sbnt les suivantisi s. ;. 

k) biphehyl ibStiiyl sodiim 
b) Phihyl isopropyl pbtiassium 
.. Les . solvents ayant permls de mesurer la masse moyenhe en nombire 
sont les suivants t 
40 . c) toludne 
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d) cyclohexanone 

* L' Introduction de l?oxyde d'6thyl5ne est r§alis€e par barbo- 
tage ^ 60**C pendant 4 heuresi puis le polymSre vivant est dgsactiv§ 
avec de I'eau. 

± a Aprds 1 ' introduction de l*octainfithylcyclo t^tra siloxane, 
la teBqE>6rature est maintenue H 60''C pendant. 4 heures, puis le 
polyndre est ddsactiv6 avec d^ I'eau. 
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BXEMPLBS DB COMPOSITIOH 
KXEMPLB A 

On prepare selon 1' invention une lotion de mise en plis 
pour les cheveuac en proc^dant au mUange des ingredients soivants : 
5 - Polym&:e s£gueniBd prepare selon I'exenple 1, 2, 3, 7, 8, 13, 

14, 16,17, 19, 20, 21, 22 ou 23.... 2g 

- Alcool §thylique 50g 

• Ban q.s.p. lOOg 

Aprds application de cette lotion snr la chevelure, les 
10 cheveux sont enroulSs snr. bigondis de mise en plis et sont aouniis 
d un s§chage sous casque. On obtient ainsi une excellente mise en 
plis, les cheveux sont soi:^lea et agr6ables au toucher. 
. EXEMPT B 

On prepare selon l*inventioh une laque pour cheveux en pro-^ 
15 . ciSdant au mSlange des ingredients suivants : 

- PolymSre. sequence prepare; selon I'exenple 1, 2, 3, 4, 5; 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17 18 ou 21.... 8g 

- Alcool ethylique q.s.p. . lOOg 

25g de cette solution sont cotiditionn6s dans une boiid>e 
20 aerosol avec 45;g de trichlorofluoromethane et .30 g de dichlorodif luo- 

• romethane. .• . • . 

• EXEMPLE C ■ 

On prepare seloioi l* invention une laque pour les cheveux en 
. precedent au melange des ingredients suivants i 
25 -Polymdre bi-sequbnce prepare selon 1 'exeiqple 1 . . . • . . . . . . . • . . . . 2g 

^Dridhlorofluoroioe thane'. ••••••.••.•.•••.••••••••••••••;••.••.•«••• . 45g 

.. . -Dichlbrodif luoromethane^ 40g 

EXEMPLE D 

On prepare selon 1* invention une lotion de mise eh plis pour 
30 les cheveux en. procedant au melange des ingredients suivants. : 

Pplym&re bl-sequende prepare selon l*exeinple 2i; 3, 4, 13 ou .14. 2g 
. ** Alciool ethylique »• ••.•••••••«••• •••••••««•' 50g 

**• Eau * q.s aP* • .•••••.•««•«•»•••••••,.••■•••••,•••••• •.. .•••««.•• lOOg ' 

Ajprto avoir souids la chevelure d un shaiqiooing !on rince 
3.5 ies cheveux et on applique, la lotion uniformementi tea cheveux sont 
exisuite enrouies sur bigoiidis de mise en plis et on sdche. On obtient 
. ainsi de belles boucles presentant une excellente tenue dans le. tenpsv 
EXEMPLE B . 

On prepare selon 1* invention, une laque pour cheveux en pro^ 
40 cedent au melange des ingredients suivants s 
MB/S.170 . ^ 
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- Polymdre M-s^quenc^ pr6par6 selon I'exeinple 2, 3# 4., 13 

ou 14 8g 

- Alcool i8bi»ropyllgue q.s.p. •••••••• ••••••lOOg . 



259 cette solution sont condltlonn^s dans une boooibd 
5 a6rosol avec 45 g de trlchlorofluoroingthane et 30g de dichlorodlfluor 
mfithane. 
EXEMPLB F 

On prepare selon 1' Invention une lotion de mise en plis- 
poiir les chevetix en proc^dant an mSlange des ingr§dients suivants : 



IQ - Polymdre bi*s§quenc§ pr§par6 selon I'exen^le 14', 2g • 

- Alcool isopxopylique 50g. 

- ^au q.s.p. • .lOOg 

BXBMPLE G 

On prepare selon 1* invention une lotion de mise. en plis pour 
15 ies cheveux en proc§dant au milange des ingredients suivants t 

- Polymdre bi-s€quencd pr$par6 selon I'exeioople 16 •••••••••• 2g 

- Alcool ethylique 50g 

- Parfum • • • • . . . . • • . . i . ... . . .0,lg 

- Eau q*8,p..... 



20 Immgdiatement aprds le rin^age des cheveux ayant subi un 

shan^ooingr. la lotion est appliqu6e sur 1» ensemble de la chevelure. 
Les cheveux sont alors ehroul§s sur des rouleaux de. mise en plis et 
oh procdde au sSchage pendant 15 minutes. La mise en plis obtenue a 
une exoellehte tenuev les: bheveux 6tant brillants et doux au toucher* 

25 EXEMPLB H 

On prepare une laque pour cheveux rgpondant d la fbrmule 
suivante t 

- Polymdre bi-s6quenc6 pr6par6 selon I'eaceisple 2, 3, 4, 13 ou 14, • 2g. 



- Trichiorof luoromgthane . • •. 45g 

30 - Dichlorodifluorom§thane.... 40g 

EXEMPLB I 

On prepare une laque pour cheveux de la fagon . suivante i 
On procdde au melange des ingredients suivants. : 

- Polymdre bi-s6quencd prdpard selon I'exemple 15. 8g 

35 - Alcool fithylique q.s. p.. .lOOg • 



On introduit 25g de. la solution obtenue dans une bonbe 
adrosol avec 45g die trichiorbfluoromgthane et 30g de dichlorodif luo- 
romethane* ■ 
EXEMPLB J ■ 

40 On pr^paire une laque pour cheveux de la fa^on suivante s 
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Polym^e pr^parfi selon I'exen^Ie 1, '2i 3, 5, llf. 13,. 16, . 

17 ou /21* ig 

r Trichlorof luoromgthane • . • 59g 

- DlchlorodifluoromSthane. ••••••• 39g 

5 EXEMPLB K 

On prepare une laque pour cheveux de la faqpn suivante t 

- Polym&re prgparg selon I'exes^le 5 on 11 • 2g 

- Alcool isopropyllgne 

Trlchlorof luoromethane. 45g 

.10 - Dlchiorodif luoromfithane •••••••••••••• • •;• • 30g 

" On prgpare une' laque pour dtieveux de la fagon suivante s - 

- Polymdre pr6par6 selon l*exenqple 17.». ••••••••••••'•If25g 

- Alcool ethylique. ..>......... ... . • . . . .4a,75g 

15 * Pro1:o:qf^de d ' azote (5 bars) ••••••••••••••••.•••••.••••>•«•••.. 2g 

EXEMPLE M 

Oh prepare une laque pour cheveux de la f agon suivante : / 
rPolymtee prSparfi selon 1 * exen^le 21.. Ig/ 

- Alcool gthylique ............. ^ ...•.•••.••••..•«.•••.• 49g 

20- ~. Gaz carbonlque (5 bars) .•••.•••••••«...«..••- .2g 

E3CBMPLB N ' • ' .• • ' 

On prgpard une laque pour cheveux de. la f agon suivante t 
r Polymdre priSparS selon l/exesple 21 • • • • • • • • * . • . « • • • . • • • Ig 

*** Alcool isopropylique ••••••••'•'••••.•«•.••••••.•«•«-•«••.•••.•••'•.•.. 49g . 

25 **< Gas carbonique ■ (5 bars) •••••••••••••'••••••••...•••*•«.« ^ •'•«..•, 1 r fig* 
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* OTVENDICRyiONS 

1. Composition cosmgtique. capillaire, caractilrisfie par. le fait 
qu'elle contient dans un v^hicule. cosmgtique approprid au moins xm 
. copolymSre bi ou tri-8§cnienc6 conqportant d'une part au nolns ime 
■ 5 . sequence (A) correspondant d la formule suivante s . 



(I) 

.10 




15 dans laquelle : 

i reprSsente una chalne. hydrocarbonte, satur^e de 2 i A atomds 
de carbone ou one chaine hydrbcarbonte , de 2 d 4 atoioes de carbone 
interroii^>ue pair des h6t§roatoines tels que le soufre ou l^ox^q^ne, 
R^. et Rj Identiques ou difffirents reprSsentent un radical 
20 alcoyle de 1 a 4 atones de carbone, * . 

n est O ou 1 et HX repr^sente un acide mineral ou organique 
pris dans le grot5>e constitu6 par- : I'aciie chlorhydrlque, 1* acide. 
bromhydrique, 1» acide lactique et 1 » acide acfitigue. 
et d" autre, part au xobins une sequence (B) r^sultatit de la polymS- 
25 risation d'un aonomSre polyn^risable par vole anionique, 

2. Coii5>psition selon la revendication 1# caract6ris6e par le 



30 




dans laquelle t 

R* est pris dans 1b. groupe const itu§ par s. 



40 
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(ill) . c » H 



10 



(!▼) 



II 



15 



(V), 



(BX) 



20 



25 



(vU) 



'R* repr^sentant oh 
^atome d^hydrog&ne 



# (HX) 



30 



(Viil) - CON 



^" repr^sentant oni 
raidical nithyle 



35 



(Ix) - COOR 



^0 (X) 



r COOH 
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dans lesqnels : R^^ n et HX ont la nSxne signification que dans 
la revendicatibn 1, repr^sente one chaine hydrocarbonge , saturSe 
de 6 ft 18 atones de carbone, repr^sente un radical mfithyle ou 
Sthyle 'et R^ reprSsente vne chatne hydrocarbonte satur£e de i I 18 
5 atomes de carbone* 

a.Coznposition selon la revendication 1, CEuractSrisSe par le 
fait que la sgguence B correspond a la foinnule suivante 



10 



(III) 



O-CHj* CH^-O-CHj-CHj— —O-CH^-CHj-O-CHj 



4.Con^sition selon la revendication 1, caractfirisge par le 
fiait ^ue la sequence B - correspond k la formule suivante 



15 



(IV)- 



ii-0- Si—! 



r 

Me 



Si - 0 - Si - 



He 



Me 



25 



5. Composition selon la revendication 1, caract6ris6e par le 
fait que la sSquence A de forxmile I rSsulte de la polymSrisation 
d*\in monom&re tel que les nt^thacrylatea de (K,N-diin6thyla]nino)-2: 
20 ethyle, de {H,N- di6thylamino)-2 6thyle, de nN,K-dixn§thyia]ninb)-2" 
.§thoxy|-2 Sthyle et de |(N,N- di6thylamino)-7*~^th63Q^'*2 ithyie« 

6« Coroposition selon I'une quelconque des revendtcations 1 et 
5f caractdrisSe peu: le fait que lorsque n»o dans les sequences A 
de fomule I, les fonctions amines tertialres sont quaternis§es, 
A un taux conpris entre 0 et 100 %, ^ l*aide d'un. agent de quaterr- 
nisatibn. 

7. Cos^sition selon la fevention 6, caractteisge par le fait , 
que 1* agent de quatemisation eist le sulfate de dimfithyle, le 
bromure d'^thyle ou le 3-broino fithanpl. 

8. Con^sition selon l*une quelconque des revendications 1 et 
20 caracteris§e par le fait que. les sequences B de fomnile I r^sul- 
tent de la polymerisation d'un nonomdre tel que : le styrtoe, le 
methyl-4 atyrdne, la vinyl-2 pirydinCf son chlorhydrate et son' 
lactater la vinyl- 4 pyridine/ son chlorhydrate et son lactate/ le 
para-dimfithyl-aminostyrdner son chlorhydrate et son lactate , les 
m^thapryiates de mfithyle, d*^thyle, de butyle,d'hezyle, d'octyle, 
de lauryle et de stfiaryle, le mgthacrylpnitrile, le vinyl-2 ^^u^e 
et la N-mfithyl N-laturyl mgthacrylamide. 

9. Gooq;>osition selon I'une quelconque des revendications 1 et. 
2, caractteisge par le fait que lorsque R'dans la sequence B de 
MB/S.170 
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. formale IX reprSsente one fonctlon acide carboxylique cette fonc- 
tioh est neutralis6e d l*alde d*une base xaln§rale oxi organigue telle 
que I'aimnonlaque, la nxmogthanolamine r la dl-§thanoidminer la tri- 
Sthanolaiolne, les Isopropajsolai&ijiesr la .moxphbline, l'axalno^2 mfithyl?- 

5 2 pzppanol-lf l*ainlno-2 iQ6th:^l-2 propanedlolrlfBf on encore salifite 
sous forme de sels de sodlmn, de potasslma ou de i&agnSsitaa 

10* Coiq)08ltioii selon I'une guelconque des revendlcations pr6- 
cSdentes, caractSrlste par le fait que le polymgre bl ou trlTSgqoencS 
a im polds sioieculaire oompris entre lOGp et l.dOO.OOO, nais de 

XO pr(Sf§rence coxxqpris entre 2000 et 300* 000* 

11. Coxi^)08ition selon I'une quelconque des revendlcations prfi- 
c^dentes, sous forme de laqaes aerosols, caract^riste par le.falt 
qa'elle contient entre 6,2 et 5 % «ti polds d'aa mDlns un polyxs^re 
bl oui tri*-86guence8, de O a 35 % et de preference de O H 25 % en 

Xs poids d*un alcool et de €0 ^ 99,8 % en poids d*iin gaz propulseur 
Iiqu6fi6 sous pression.. 

■ 12* Gonpositlon. selon I'une qoeicoh^ue des revendlcations 1 ft - 
10, sous forme de lotions de xoises en pll9, ceiracterisee par le 
fait qu'elle contient, en solution aqu^use ou hydroalcoolique, . 
20 ayant un titre de p ft 60 % en albpol, de 0,2 ft 10 % en poids d'au 
moins un polyntftre bl ou trl-s6quencjS. 

13. .Composition selon l*une, quelconque des revendlcations 
prteddentes, caractfirisSe par le fait qu'eile contient ^galement 
des adjuvants cosnetiqiies conventionnels tels que des parf urns, des 
25 cblbrants, des pr§servateur8, des pi^stlflants,: dels produitis ^pals- 
sissants, des prpdults- anioniques, catlonlqiies ou non loniques, 
des silicones ou d* autoes rfisines cosmetlques. 

. 14. Proc6d|S de fixation de la c^evelure, caract6rls6 par le 
fait que 1 * on .applique sur les cheveux nne quantite sufflsante d'une 
30 composition seloh I'une quelconque des . revendlcations: I ft 13, que 
.l*on enroule les cheveux sur des rouleaux de mlse en pXis et que 
l«on s5che la chevelure par appprt extdrieur de chaleur pendant un 
. ten^s de. 3 ft 20 minutes* 

15. PrbcMfi selon la revendlcation 13 , caractfirisfi par le fait 
35 que la cbnpbsition sialbn les revendications 1 ft 13 est appliqu6e 
Immedlatement aprfts le rlAcage des cheveux ayant subl un shanqpooing. 



40 
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